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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her- 
stellung neuartiger, insbesondere als GrundstofT fur 
Kugelschreiber-Farbpasten geeigneter Farbstoffe. 

Man kennt eine Reihe sehr farbintensiver und 
brillanter Farbbasen. die jedoch nur eine geringe 5 
Bestandigkeit gegen Licht besitzen. Durch Umsetzung 
dieser basischen Farbstoffe mit sauren Farbstoffen 
erhalt man Produkte, die in Wasser praktisch unlos- 
lich sind. In der britischen Patentschrifl 828 394 wird 
die Herstellung derartiger Farbstoffe fur das Spirit- to 
Carbon- Verfahren. also fur Vervielfaltigungszwecke 
beschrieben. Diese Produkte sollen eine besonders 
hohe Loslichkeit in Athylalkohol besitzen. Im Gegen- 
satz dazu miissen Kugelschreiber-Farbpasten, die in 
Deutschland genormt sind, besonders hohe Echt- 15 
heiten gegeniiber Chemikalien und organischen 
Ldsungsmitteln aufweisen, wobei aus Griinden der 
Falschungssicherheit die Spiritusbestandigkeit, also 
die Unloslichkeit in Athylalkohol, eine der wichtig- 
sten Eigenschaften darstellt. 20 

Als Losungsmittel fur die Herstellung von Kugel- 
schreiber-Farbpasten wird iiblicherweise neben eini- 
gen Glykolen hauptsachlich Benzylalkohol ver- 
wendet. 

Hieraus ergab sich das schwierige Problem, daB 25 
die zur Herstellung von Kugelschreiber-Farbpasten 
zum Einsatz gelangenden Farbstoffe in Benzyl- 
alkohol, also in einem Alkohol. eine sehr hohe Los- 
lichkeit aufweisen. jedoch in einem anderen Alkohol, 
namlich Spiritus. unloslich sein sollen. Dieses 30 
Problem konnte urspriinglich nur durch die Ver- 
wendung der auBcrst farbschwachen Kupferphthalo- 
cyaninbasen oder deren Ester gelost werden, die 
jedoch a He den Nachteil zeigen, daB es sich bei 
ihnen nicht um einheitliche, reine Produkte handelt 35 
und daB sie sich nur zur Herstellung blauer Kugel- 
schreiber-Farbpasten eignen. Um diesen Nachteil 
zu fiberwinden, hat man die Phthalocyanin-Farb- 
stoffe mit Sulfonsauregruppen versehen und diese 
sauren. nichtsubstantiven Farbstoffe mit bestimmten 40 
Farbbasen zu Salzen vereinigt. die den vielfaltigen 
Anforderungen an Farbstoffen fur Kugelschreiber- 
Farbpasten geniigen sollen. Derartige Farbstoffe sind 
in der britischen Patcntschrift 902 110 und in den 
USA.-Patentschriften 2 950 285 und 2 950 286 be- 45 
schrteben. Es sind in diesen Patentschriften auch die 
vielfaltigen Anforderungen angefuhrt. denen ein fur 
Kugelschreiber-Farbpasten bestimmtcr Farbstoff ent- 
sprechen muB. Danach ist es durchaus verstandlich. 
daB sich bisher nur cinzelne wenige Farbstoffverbin- 50 
dungen als geeignet fur Kugelschreiber-Farbpasten 
erwiesen haben. Das Bedurfnis fiir Farbstoffe der 
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verschiedenen Farbnuancen ist deshalb keineswegs 
ausreichend gedeckt. 

Der Erfindung liegt demnach die Herstellung von 
Farbstoffen besonders hoher Loslichkeit in den fur 
Kugelschreiber-Farbpasten geeigneten organischen 
Ldsungsmitteln, dabei jedoch auBerst geringer Los- 
lichkeit in Wasser und niederen Alkoholen zugrunde, 
die eine moglichst groBe Skala von Farbtonen um- 
fassen und dabei hohe Lichtechtheit mit hoher Be- 
standigkeit gegeniiber Chemikalien verbinden. Ins- 
besondere bezweckt die Erfindung, die sehr farb- 
intensiven und brillanten, jedoch lichtunechten 
Farbbasen durch chemisehe An lager ungsreaktionen 
in einheitliche. gut reproduzierbarc, neuartige Farb- 
stoffe umzuwandeln, die neben einer hohen Loslich- 
keit in den fur Kugelschreiber-Farbpasten geeigneten 
Losungsmitteln eine hohe Lichtechtheit und einen 
besonders hohen Reinheitsgrad aufweisen. Ferner 
bezweckt die Erfindung die Schaffung eines chemi- 
schen Herstellungsverfahrens, das speziell dazu 
geeignet ist, die durch Umsetzung mit einem geeig- 
neten Anlagerungsprodukt abgewandelten basischen 
Farbstoffe in besonders reiner Form zu erhalten. 

Es wurde gefunden, daB sich diese Ziele crreichen 
lassen,' wenn man die basischen Farbstoffe mit 
solchen sauren Farbstoffen umsetzt, die substantive 
Eigenschaften besitzen, wie sie in der Textilindustrie 
in sehr groBer Auswahl zum Farben von Textilien 
zum Einsatz gdangen. 

Die Erfindung betrifft demgemaB ein Verfahren 
zur Herstellung von Farbstoffen, die sich als Grund- 
stoffe fur Kugelschreiber-Farbpasten eignen, durch 
Umsetzung von Farbbasen mit Farbstoffsauren zu 
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a) Farbstofle der. verschiedensten FarbstofF- 
klasscn. die folgende Gruppierungen in 
ortho- odcr in peri-Stellung enthalten : 

1 . 2 I Iydroxylgruppen. 

2. 1 I Ivdroxylgruppc und 1 COOH-Gruppe. 

3. 2COOH-Gruppen. 

b) Azofarbstoffe. die in ortho- odcr peri- 
Si el lung zur Azogruppe in einem oder in 
beiden aromatisehen Kernen eine Hydroxy I - 
oder Carboxylgruppe oder in dem einen 
Kern eine Hydroxy!- bzw. Carboxylgruppe 
und in dem anderen Kern des AzofarbstofTes 
eine Aminogruppe enthalten. z. B. o.o- 
Dioxy-. o-Oxy-o'-earboxy-. o-Amino-o'-oxy-. 
o-Amino-o'-carboxy- und o.o'-Dicarboxy- 
Azofarbstoffe. 

[hrer ^Constitution nach gehoren die Chro- 
mic r- und Beizenfarbsloffe den naehfolgen- 
den FarbstofTklassen an: 

1 . Azofarbstoffe. 

2. Triarylmethanfarbstoffe. 

3. Anthrachinonlarbstofle. 

4. Oxazinfarbstoffe. 

5. ChinonfarbstolTe. 

IV. Saure TriphenylmethanfarbstofTe mit I bis 
3 reaktionsfahigen SOaH-Gruppen. wie z. B. : 



Die untcr I bis IV fallenden sauren, substantiven 
Farbstoffe slellen die bevorzugt brauchbarcn Partner 
fur die Umsetzung mit den Farbbasen dar. 

Als Vertreter der brauchbaren Farbbasen seien 
die folgenden aufgefuhn : 

A. Triphenylmethanfarbbasen, wie z. B.: 
C. I. Solvent Blue 2 

(Colour-Index Nr. 42 563 B) 

C. I. Solvent Blue 4 

(Colour-Index Nr. 44 045 B) 

C. I. Solvent Blue 5 

(Colour-Index Nr. 42 595 B) 

C. I. Solvent Red 49 

(Colour-Index Nr. 45 1 70 B) 
C. I. Solvent Violett 9 * 

(Colour-Index Nr. 42 555 B) 
C. I. Solvent Violett 8 

(Colour-Index Nr. 42 535 B) 
20 C. I. Solvent Brown 12 

(Colour-Index Nr. 21 010 B) 
C. I. Solvent Green 1 

(Colour-Index Nr. 42 000 B) 

25 B. Basische FarbstofTc, wie z. B.: 



C. I. Aeid Blue 110 
C. 1. Acid Blue 48 
C. I. Acid Blue 22 



(Colour-Index Nr. 42 750) 
(Colour-Index Nr. 42 770) 
(Colour-Index Nr. 42 755) 



3° 



C. I. Basic Blue I 
C. I. Basic Blue 5 
C. I. Basic Violet 4 
C. I. Basic Blue 18 
C. I. Basic Blue 11 



(Colour-Index Nr. 42 025; 
(Colour-Index Nr. 42 140) 
(Colour-Index Nr. 42 600) 
(Colour-Index Nr. 42 7051 
(Colour-Index Nr. 44 040) 




C. Kupferphthalocyaninbasen. wie z. B. folgender Strukturforrnel : 

CH3 
I 

N - CH 2 -CH2-CH 2 -NH-QjS 
I 

CHi 

C — N N — C 

✓ \ / % 

N Cu N 

\ / \ / 

C = N N — C 

11 x K H K % 





CH 3 

SOo— NH-CH2-CH2-CH2-N 

CH 3 



Die Durchfuhrung der Umsctzung erfolgt zweck- 
maBig wie folgt : 

Herstellung der Losung I 

7.5 Teile einer Farbbase werden durch Zugabe der 
entsprechenden aquivalenten Menge einer Saure, 
meistens Essigsaure oder Salzsaure, in 100 Teilen 
heiBem Wasser gelost und filtrierl. 

Herstellung der Losung II 

10 Teile einer substantiven Farbstoffsaure werden 
durch Zugabe der entsprechenden aquivalenten 
Menge einer Base, meistens Natronlauge. in 100 Tei- 
len heiBem Wasser gelost und filtriert. 

Die filirierte Losung II wird unter Riihren lang- 
sam in Losung I eingelcitet, bis gerade eine farblose 
Mutterlauge entsteht. Die uber dem entstandenen 



wasserunloslichen Fallungsprodukt befindliche waB- 
rige Losung kann je nach Art des verwendeten sub- 
stantiven FarbstofTes und der Farbbase erwarmt 

55 oder zum Sieden erhitzt und nach etwa 10 Minutcn 
durch Filtration oder Zentrifugieren vom P^Ilungs- 
produkt abgetrennt werden. Da die beiden Lb- 
sungen I und II vor der Fallung filtriert werden. 
kann keine wasserunlosliche Verunreinigung darin 

60 enthalten sein. Bei der Umsetzung entstehen je nach 
Art der eingesetzten Saure und Base wasserleicht- 
losliche Salzc, meistens Kochsalz oder Natrium- 
acetat, die sich gut und ohne Schwierigkeiten aus dem 
Fallungsprodukt auswaschen lassen, so daB ein 

65 absolut rciner Farbstoff gewonnen wird. Nach dem 
Filtrieren kann der Farbstoff bei Temperaturen bis 
zu 100 C gctrocknet werden. Zur naheren Erlau- 
terung seien einige Beispiele der Herstellung einzelner 
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4. Verfahren n'ach Anspruch 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnei. daB Farbbasen mil mchreren 
basischcn Ciruppcn verwendet wcrden. 

5. Verfahren nacli Anspruch 1 bis 4. dadurch 
gekennzeichnet. dafl Farbstoffsaurcn mil mch- s 
reren SO*H-Gruppen verwendet werden. 

6. Verfahren nach Anspruch I bis 5, dadurch 
gekennzeichnet. daB FarbstofTsauren mit min- 
d est ens einer COOH-Gruppc verwendet werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6. dadurch io 
gekennzeichnet, daB zwei oder mehrcre verschie- 
dene Farbbasen mit eincr als Zcntraimolekul 
gewahlten mehrbasischen FarbstofTsaurcvcrbin- 



10 

dung aufeinanderfolgend zur Umsetzung gebracht 
werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB zwei oder mehrere ver- 
schiedene Furbsauren mit einer als Zentral- 
molekiil gcwahltcn mchrsaurigen Farbbase auf- 
einanderfolgend zur Umsetzung gebracht werden. 



In Betracht gezogene Druckschriftcn : 
Britische Patentschrift Nr. 902 110; 
USA.-Patentschriften Nr. 2 950 285. 2 950 286. 
2 966 418. 
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